G N | SNI 08-0314-1989 


Standar Nasional Indonesia 


Standar cara pengujian kekakuan kain 


ICS 59.080.30 Badan Standardisasi Nasional BSN 


JUBYIISIOwOYIp anjun MEP) UEP INS SosMy 21Isgam Ip ueSueAeuad ynjun jengip juj Jepupjs Adoo “jeuojseN IsesipJepUB)S UBpEI B)dj) XEH, 


“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan" 


SNI 083-0314-1989 


Daftar isi 


Daftar Sisa aa inn i 
1 Ruang lingKUP see. sasins sis aninmetenn sn an aan an nba 1 
2 Bei ea aon AR RL Na NA 1 
3 PIINSIP esa 1 
4 ANE Aa LANA KENDARAAN KUN IA 1 
5 Gonto Uji agan an 2 
6 Cara pengujlaN ko” io arina nam aim 3 
7 Perhitungan 

8 LOpOtAN enim ama ke akakaaams inbaRiaaa 
9 Daffa PUSTAKA. sem mn aa na mem aah aa amar aa USS 4 


sUBYIISIOwOYIp anjun MEP) UEP INS S2SMy 21ISsgaM Ip ueSueAeuad ynjun yengip juj JepupjS Adoo “JeuojseN IsesipJepUB)S UBpEI B)dI) XEH, 


SNI 038-0314-1989 


DEWAN STANDARDISASI NASIONAI - DSN 


Dewan Stdndardisasi Nasional - DSN dlbentuk berdasarkan Keputusar Presiden Nomor 20 

tahun 1984 dan kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden No 7 Tahun 1989. 

DSN adalah wadah non struktural yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan,dan membina 

keglatan standardisasi termasuk standar nasional untuk satuan ukuran di Indoonesia yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. DSN 

mempunyai tugas pokok : 

1 menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan membina kerjasama antar instansi teknis 
berkenaan dengan keglatan standardisasi dan metrologi 

2. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan 
nasional di bidang standardisasi dan pernbinaan standar nasional untuk satuan ukuran. 
Salah satu fungsi dari DSN adalah menyetujui konsep standar hasil konsensus yang 
diusulkan oleh instansi teknis untuk menjadi Standar Nasional Indonesia atau SNI. 
Konsep Standar Nasional Indonesia dirumuskan oleh instansi teknis melalui proses yang 
menjamin-konsensus.nasional antara.pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi 
Pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan, kalangan ahli ilmu 
pengetahuan dan teknologi, produsen, serta wakil-wakil konsumen dan pemakai produk 
atau jasa. 
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Berdasarkan usulan dari Departemen Perindustrian 
standar ini disetujui oleh Dewan Standardisasi Nasional 
menjadi Standar Nasional Indonesia dengan nomor : 
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Standar cara pengujian kekakuan kain 


1 Ruang lingkup 


Cara ini digunakan untuk menentukan panjang lengkung dan kekakuan lentur kain. Cara ini 
tidak dapat digunakan untuk kain yang akan menggulung atau terpuntir apabila dipotong 
menjadi potongan-potongan kecil atau kain-kain yang kelengkungan karena beratnya sendiri 
sangat dipengaruhi oleh waktu. 


2 Definisi 


1. Kekakuan lentur (flexural rigidity) ialah besarnya momen pada ujung kain dengan lebar 
kain tertentu membentuk lengkungan tertentu. Besar kekakuan lentur dinyatakan dalam 
mg cm. Kekakuan lentur berhubungan dengan rasa pegangan. Kain dengan kekakuan 
lentur tinggi cenderung mempunyai rasa pegangan kaku: 

2. Panjang lengkung ( bending length ) adalah panjang kain dalam cm membentuk 
lengkungan sampai mencapai sudut 7,1? . Untuk mendapat ketelitian yang baik, maka 
dalam pelaksanaan pengujian. panjang “lengkung dihitung setelah panjang kain 
membentuk lengkungan pada 41,5? 

3. Kekakuan lentur lusi atau panjang lengkung lusi adalah lenturan atau lengkungan yang 
hanya disebabkan oleh benang lusi. 

4 Kekakuan lentur pakan atau panjang lengkung pakan adalah lenturan atau lengkungan 
yang hanya disebabkan oleh benang pakan. 


3 Prinsip 


Suatu pita kain dengan panjang tertentu diletakkan pada bidang datar, kemudian digeser 
sehingga tepi depan kain menyinggung suatu bidang miring yang membentuk sudut 41,5. 
Kekakuan lentur dihitung dari panjang lengkung dan berat kain persatuan luas. 


4 Alat 


Alat ukur kekakuan kain ( lihat gambar) 

Pada bidang datar P diletakkan suatu penggeser yang berskala.Skala pada  penggeser 
langsung menunjukkan panjang lengkung dalam cm.Untuk sudut miring 41,5! satu skala 
pada penggeser berjarak 2 cm.Apabila tepi depan penggeser S berimpit dengan tepi depan 
bidang datar P, maka skala nol pada penggeser S berimpit dengan garis penunjuk D, pada 
alat tersebut. Dua garis. L, dan L» melalui tepi depan bidang datar P, miring membentuk 
sudut 41.5 dengan bidang horizontal Kedua garis L, dan L, tersebut digambarkan pada 
kedua sisi samping pada alat tersebut. Permukaan bawah penggeser S dilapisi dengan 
lapisan yang mernpunyai tahan gesek tinggi, miisalnya lempeng karet sedang permukaan 
atas bidang datar P licin, sehingga kalau penggeser S digeserkan, penggeser tersebut akan 
membawa juga contoh uji yang diletakkan diantara permukaan P dan penggeser S.Lebar 
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penggeser harus 2,5 cm dan beratnya 10. 2 gram tiap panjang satu sentimeter.Sebaiknya 
Ukuran alat dapat digunakan untuk meeengukur panjang satu sentimeter . Sebaiknya ukuran 
alat dapat digunakan untuk mengukur panjang contoh uji yang terjulur 16-20 cm. 


Gambar Alat Ukur Kekakuan Kain, 


Keterangan gambar : 

S - penggeser 

P - bidang datar 

D - garis penunjuk 

L, dan L» - garis miring membentuk sudut 41,5" dengan bidang horizontal. 


5 Contoh uji 


Contoh ini berbentuk pita kain dengan ukuran leebar 2,5 cm dan panjang 20 cm. Untuk 
contoh uji lusi dipotong dari kain dengan tepi yang panjang searah panjang seearah benang 
lusi sedang contoh uji pakan searah dengan pakan jumlah contoh uji masing — masing 
sekurang — kurangnya 3 potong. 

Untuk ketelitian pengujian contoh uji diusahakan sedikit mungkin dipegang. Contoh uji 
sedapat mungkin dipotong sedemikian sehingga tidak ada contoh uji lusi mengandung 
benang lusi sama dan contoh uji pakan mengandung benang pakan sama. Pinggir ujung 
kain dan bagian — bagian kain yang kusut atau terlepas tidak boleh diambil untuk contoh uji 
.Kain yang cenderung untuk tergulung atau terpuntir sebaiknya diratakan dulu sebelum 
dipotong. Kain yang tergulung atau terpuntir cukup banyak, masih dapat diusahakan rata 
selama pengujian berlangsung dengan jalan meletakkan diantara dua permukaan datar 
sambil ditekan ringan selama beberapa jam. 
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Cara pengujian 

. Contoh uji diletakkan dalam ruangan dengan kelembaban relatife tidak lebih dari 10 Yc 
dan suhu tidak lebih dari 508C selama 4 jam, Kemudian dikondisikan di dalam ruangan 
dengan kondisi standar yaitu kelembaban relatif 65 dan 2” dan suhu 27 dan 2? C selama 
paling sedikit 24 jam atau sehingga mencapai berat tetap yaitu apabila setelah selang 2 
jam berat kain tidak berbeda lebih dari 0,25 Yo. Selanjutnya pengujian dilakukan didalam 
ruangan dengan kondisi standar. 

. Alat diletakkan mendatar pada meja 

. Contoh uji diletakkan pada bidang datar P dari alat dengan salah satu ujungnya berimpit 
dengan tepi depan bidang datar P Penggeser S diletakkkan pada contoh uji sehingga 
skala nol satu garis dengan garis penunjuk D. 

. Penggeser didorong kedepan sehingga contoh uji menjalar keluar dari tepi depan bidang 
datar P dan melengkung kebawah karena beratnya sendiri. Penggeser didorong terus 
sehingga tepi depan contoh uji sebidang dengan garis L, dan L,» Apabila contoh uji 
terpuntir, titik tengah tepi depan contoh uji harus sebidang dengan kedua garis L, dan L, 

. Setelah selang 6 s/d 8 detiik panjang lengkung contoh uji dibaca pada skala penggeser . 
Sebelum pembacaan, kedudukan penggeser mungkin perlu diatur lagi.. 

. Cara pengujian tersebut diatas diulangi untuk permukaan lain, kemudian diulangi laggi 
pada ujung lain untuk kedua permukaannya sehingga setiap contoh uji dilakukan empat 
kali pengujian 

. Untuk memudahkan cara pengerjaan tersebut, alat ukur kekakuan kain diletakkan 
sedemikian sehingga skala nol terletak didepan penguji dan pada kedudukan yang 
memudahkan membaca skala pada penggeser S. Kedudukan relatife tepi depan contoh 
uji terhadap garis L, dan L, dapat dilihat pada cermin yang diletakkan pada salah satu 
sisi alat. 


Perhitungan 


Panjang lengkung dibaca langsung dan skala: 

Panjang lengkung rata rata untuk lusi dan untuk pakan masing-masing dihitung 

. Berdasarkan panjang lengkung rata-rata. kekakuan lentur lusi dan masing — masing 
ihitung menurut rumus berikut ini 


K- 0.10 BP? mg cm 


K : Kekakuan lentur, dalam mg.cm. 
B : Berat kain, dalam g/m? 

P : Panjang lengkung dalam cm. 

8 Laporan 


Hasil pengujian dilaporkan sebagai berikut 


a 


. Panjang lengkung rata-rata lusi. 
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b. Panjang lengkung rata-rata pakan 
C Kekakuan lentur rata — rata lusi 

d. Kekakuan lentur rata-rata pakan 
e .Jumlah contoh uji lusi. 

t. Jumlah contoh uji pakan. 


9. Standar cara pengujian yang digunakan. 


9 Daftar pustaka. 
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Materials. Philadelphia, 1974. 


2. British Standards Methods of Test for Textiles, lirituh Standard Handbook. No. 11. 
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